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Beschreibung 

[0001] Die Erftndung betrifft cfi Verwendung einer wdOrtgen Schreibflussigkett zur Erzeugung von trodden 
abwischbaren farbigen Markierungen auf nichtsaugenden Oberf lachen. 

5 [0002] Schrefof lussigkeiten der obigen Art gehen aus dem Stand der Technik hervor. So beschreibt die DE-PS 1 
81 4 378 eine Schreibf lussigkeit fur nichtsaugend Oberf lachen. die in waBrigem Medium neben einem lOslichen Farb- 
stoff ein hygroskopisches Salz, wie Kafiumf iuorid, als Trennmittel errthait Wird eine derartige Schreibf lussigkeit auf eine 
nichtsaugende Oberfiache. wie z. B. Kunststoffschreibtafeln, Emailleschreibtafeln und dergleichen, aufgetragen urid 
getrocknet, dann fOhrt das trockene Abwischen der jeweiligen farbigen Markierungen bei hoher Luftfeuchtigkeit zu 

io einem unerwunschten Schmieren. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit laBt sich die trockene Markierung schlecht abwischen. 
Um die Nachteile dieser waBrigen Schreibf lussigkeit zu beheben. sind vielfaitige Verbesserungsvorschiage bekanritge- 
word en. Diese stellen auf ein System ab, in dem organische LOsungsmittel enthalten sind. Mit dem Einsatz von 
Lfisungsmitteln sind ProWeme verbunden. In neuerer Zeit sind organische LOsungsmittel im Hinblick auf Umwelt- 
Gesichtspunkte unerwOnscht. DarOber hinaus sind sie brennbar und zum Teil giftig. Derartige SchreibflQssigkeiten aiff 

15 LOsungsmittelbasis gehen beispielsweise aus den DE-PSen 25 12 734, 29 01 725 und 28 39 613. der DE-AS 23 65 
171. der DE-OS 29 42 398 sowie der EP-A-209 367 hervor. Die DE-OSen 39 18 915 sowie 39 38 001 beschreiben 
SchreibflOssigkerten. die Verbesserungen der vorstehend beschriebenen SchretbftOssigkeiten darsteilen sollen. Sie 
beruhen auf waBrigen Systemea denen ein orgartisches Trennmittel einverteibt ist wie beispielsweise flOssige Carbon- 
sdureester Oder flOssige hdhere Paraffina Sie sind unter Normalbedingungen nicht verdamptbar, so daB sie beim Gn- 

20 satz der Schrefof IQssigkeH und dem Verdampfen des wd8rigen Anteils zwischen der Oberfiache der Schreibtafel und 
der Schicht des Farbmtttels eine Zwischenschicht liefern. Wird eine derartige Markierung trocken atogewtscht. dann 
bleiben Reste des Trennmittels auf der Schreibtafel zurOck. Dies fQhrt beim erneuten Oberschreiben dieser Stellen zu 
Benetzungsschwierigkeiteh bzw. zum Verschmieren der neu aufgebrachten Markierungen. 

[0003] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, die eingangs bezeichnete waBrige Schreibf IQssigkeit so weiterzu- 
25 bilden, daB sie die angesprochenen Mangel der bekannten SchreibflQssigkeiten weitgehend ausschlieBt, insbesondere 
keine gittigen und brennbaren Bestandteile errthait umweltneutral und geruchsfrei ist und ein optimales Abwischen 
ohne Schmieren sowie ein einwandfreies erneutes Beschreiben abgewischter Stellen der Schreibf lache ermOglicht und 
somit auf glatten, nicht-saugenden Oberf lachen verwendet werden kOnnen. 

[0004] Erf irtdungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelOst, daB die waBrige Schreibf IQssigkeit ein Farbmrttel und 
30 ein feinteiliges Acryl-Polymensat Oder ein Methylmethacryl-Homopolymensat mit einer Filmbildungstemperatur von 
mehr als 60 °C errthait 

[0005] Bei der Auswahl des Polymers untediegt die Erftndung. bis auf die Anforderung der angesprochenen Min- 
destfHrnbildungstemperatur, keinen wesentltchen Beschrankungen. So kOnnen die folgenden handelsublichen wdBri- 
gen Kunststoffdispersionen fQr die erfindungsgemaBe waBrige Schreibflussigkert herangezogen werden, wobei die 

35 Rmbildungstemperaturen. das Warenverzetchnis sowie der Hersteller bezeichnet sind: Aoylpolymerisat*Dispersio- 
nen. Primal AC-4500 (80 °C). Primal WL-91 K (52 oQ und Primal WL-93 (77 °G). Qeweito vertrieben von der Rrma 
Rohm and Haas). Jagotex EM 2245 (80 °C), (vertrieben von der Rrma Ernst Jdger), Uramul SC 132 (54 °C). eine Acryl- 
polymerisat-Disperston (vertrieben von der Rrma DSM Kunstharze). Ubatol KD-7003 (80 °Q, eine weidimacherfreie 
Acrylcopolymerisat-Dispersion (vertrieben von der Rrma Cray valley Kunstharze), Syrrthacryl VSW 6899 (90 °C), eine 

40 Aaylsaureester-CopolymerisatDtsperston (vertrieben von der Rrma Hoechst), Dilexo MM 16 (grOBer als 100 °C), ein 
Me^methaoylat-Homopolymeri^ (vertrieben von der Rrma CONDEA Chemie), NeoCryt A-550 (grOBer 100 °C), 
ein Methylmethacrytat-Homopolv^ (vertrieben von der Rrma ICI Resins B. V.) und NeoCryl XK-52 (1 00 °G) eine 
Acryfatharz-Dispersion (vertrieben von der Rrrna ICI Resins B.V.). 

[0006] Die TeilchengrOBe des in der erfindungsgemaBen SchreftrflOssigkeit enthaltenen Polymers ist nicht kritfech. 
45 Die Teilchen soflten so Wein sein. daB die Schrefof lussigkeit durch die zum Markieren herangezogenen herkflmmOchen 

Schreibdocnte hindurchtritt Als groben Rahman kOnnteman hier eine TeilchengrOBe von etwa 0,02 bis I Mikrometerri 

angebeh. Die Polymere mOssen zur LOsung der gesteltten Aufgabe eine Rlmbildungstemperatur von mehr als 60 °C 

und insbesondere mehr als 80 °C aufweisen. 

[0007] Eshandelt sich imRahrnjsn der ErHndungum^ 
so nannte thermoplastische Elastomer* Diese werden regelrr^^ 

unminelbar eine im Rahmen der EffM 

[0008] Im Rahman der Erfindung werden nur solche Farbrrittei eingesetzt bei denen es sicfr 
Definition um Farbpigmente Oder um solche Farbstoffe handeft die in der waBrigen Schr eibftussigkeit nicht lOsfich sind. 
~~~ Bei deren Auftraqen auf eine Schreibflache. lieqt darwi neben dem die feinteili g en Farbmittel vor. 

55 Die TeilchengrOBe des Farbmrttels ebenfaQs nicht von kritischer Bedeutung. Die im Handel erhattfichen Farbpig- 
mente bzw. Farbstoffe haben-in der Rege* eine TeilchengrOBe von etwa 0,05 bis 2 Mikrometera BezOgttch der Wahl 
des parbmittels untertiegt die Enlndung keineriei Beschrankungen. 

[0009] Um de mit der Erfindung angestrebten Effekte zu erzielen. ist es zweckmaBig, daB das Mengenv^haJtnis 
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*on feinteifigem Polymer zu Farbmittet mindestens etwa 1 : 1 ist Das bevorzugte Mengenverhaitnis von feinteifigem 
Polymer zu Farbmrtlel ist etwa 6t 1 bis 1 : 1. wobei der Ber ich von etwa 4 : 1 bis 2 : 1 ganz besonders bevorzugt ist 
[0010] Vorzugsweise enthatt die rf indungsgemaBe waBrig Schrebf lussigkeit ein Netzmittel. um di verschiede- 
nen Schretbsubstrate. wie Folien. Glas, EmaiHe und dergleichen. aufgrund einer damit angehobenen Benetzbarkeit 
5 besser beschreibbar zu machen. Hierb i kflrtnen beliebige Netzmittel eingesetzt werden. In dem Falle. daB ein han* 
delsOblicher Farbfeinteig mtt einer hand IsQblichenKunststoffdispersion vermischt wird. wobei die Art des in der Fein- 
teigprdparation enthaltenen Netzmittels nicht bekannt ist, soltten jedoch, wenn es erfbrderOch ist, nicht-ionische 
Netzmittel herangezogen werdea 

[0011] Oiese kOnnen keinen negativen ErtfluB auf evtl. vorhandene antonische Oder kationische Netzmittel aus- 
10 Oben. WQrde man hier ein kationisches Netzmittel heranziehen. dann kOnrtte dieses die Wirkung eines evtl. vorhande- 
nen anionischen Netzmittels aufheben. Ein Beispie! eines besonders geetgneten Netzmittels ist das Handelserzeugnis 
"Fluorad FC-171" .(ein Perfluorcarbonsaurederivatoertrieben von der Firma 3 M). Die Netzmittel bewirken selbst in 
geringer Konzentration die gewOnschten Effekte. Als grober Richtiinie kOnnte ein gewichtsprozentualer Rahman von 
etwa 0,1 bis 0,5 Gew.-% angegeben werden. Wird der untere Grenzwert unterschrittea dann trrtt die angestrebte Wir- 
15 kung in der Regel nicht ein, wahrend eine Menge oberhalb von etwa 0,5 Gew.-% keine Verbesserungen dieser Wirkung 
hervorruft 

[0012] Da die erfindungsgemaBe wdBrige SchreibflGssigkeit bei l&ngerer Lagerung der Gefahr der Beeintrachti- 
gung durch Mikroorganismen unterliegen kann, empfiehtt es sich. dieser auch Konservierungs mittel in wifksamar 
Menge einzuverlefcert Geeignete Kbnservierungsmittel sind beispielsweise Isothiazolinort-Derivate. Vorzugsweise fie- 
zo gen die Konservieoingsrruttel ioder erftndungsgemdBen Schreibf lussigkeit in einer Menge von etwa 0,05 bis etwa 0,3 
Gew.-%vor. 

[0013] Die mit der Erflndung verbundenen Vbrteile lassen sich wie folgt umreiBen: Sie ist frei von organischen 
LOsungsmitteln und somit nicht brennbar, ungiftig, neutral und geruchslos. Sie ist umweitneutral. Sie last sich problem* 
los trocken und, ohne zu schmieren und unabhdngig von der Luftfeuchtigkert, abwischen. DarQber hinaus ist die Stella 
25 der trocken abgewischten Markierung unmittelbar und ohne Beeintrachtigung erneut zu beschreiben. Dennoch ist die 
aufgetragene Markierung wischfest genug, um durch ein zufailiges und nicht beabsichtigtes BerQhren, beispielsweise 
mit der Hand oder anderen Gegenstanden, wesentlich beeintracrttigt zu werden. 
[0014] Die Erf indung soil nachfblgend anhand von Be'spielen noch naher eriautert werden. 

30 ssmaLl 

[0015] ; Bne rote SchreibflQssigkeit wild anhand der foigenden Rez^)tur hergestellt: 



40 



45 



HandelsQbiiche Ptgmentpraparation mit einem roten Farbpigment (etwa 60%ig/Handelsbe- 
zeichnung: Sunsperse Red RHD-6028, Vertrieb durch tie SUN C^errocal Corp.) 

Acryipolymeri^ 

Netzmittel (Perfluorcarbbrcaure-^^ 
Konservieoingsmittel (isothiazd 
VVasser 



6,0 Gewichtsteile 

50.0 Gewichtsteile 
0,1 Gewichtsteile 
0,1 Gewichtsteile 

43.8 Gewichtsteile 



[001 6] .Brie erfindungsgemaBe grQne waBrige Schre&flOssigtert wurde anhand der unter BeispieJ 1 beschriebeneh 
Rezeptur hergesteltt wobei allerdings anstelle der rqten Rubpigmentprdparation cfie grQne Farbpigmentpraparation 
so der Handelsbezeichnuhg Sunsperse Green GHD-6004 (ebenfaOs von der Sunsperse Chemical Corp.) eingesetzt 
-wurde. • 



[0017] Die Rezeptur nach Beispiel 1 wurde dahingehend abgeahdert daB anstelle des Polymers Primal AC-4500 
die KunststofWsperaon Ubatol KD-7003 (etwa 40 Gew.-^ an Polymer) herangezogen wurde. 
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PatentansprOche 

1. Verwendung einer wdBrigen SchrefoflOssigkeit zur Erzeugung von trocken abwistffbaren farbigen MarWerungen 
auf glatten, nicht-saugenden Oberf lachen, die ein wasseruntosliches Farbmittel sowrie ein Polymer enthflft. dadurch 

5 gekennzeichnet daB das Polymer ein Acryl-Polymerisat oder ein MethyfrnethacryWorr^^ einer Fitmbfl- 

dungstenperatur von Qber 60°C sowie einer TeBchengrOSe von 0,02 bis tjim ist urd deSchreibflGssigkert 0.1 bis 
0.5 Gew.-% Netzmittel enthfiH 

2. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet daB das Mengenverh&Hnis des Polymers zu den Farbrret- 
ro tel 6:1 bis 1:1 betrflgt 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet daB die SchrefoflOssigkeit ein Konservierungsnrvt- 
tel in Form eines IsothiazoOnon-Derivats enthaft. 

15 4. Verwendung nach einem der AnsprQche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet daB cfie SchreibflGssigkeit ami 
Beschretben glatter nicht-saugender Oberf lachen in Form von Folien, Gtas und EmaiJIe sowie zum Beschreben 
von Kunststeffechreib- und Emailteschreftrtafeln herangezogen wM 

Claims 

20 

1. Use of an aqueous writing fluid for the generation of dry-wipaHe coloured markings on smooth, non-absorbent sur- 
faces, containing a water-insoluble colouring agent and a polymer, characterized in that tie polymer is an acryfic 
polymer or a methytmethacrylic homopdymer with a film-formation temperature of above 60 °C and has a particle 
size of 0.02 to 1 ym and that the writing fluid contains 0.1 to 0.5% by we^W of wetting agent 

25 

2. Use according to claim 1, characterised in that the ratio of quantity of polymer to oolo^ 
to 1:1. ^ 

3. Use according to claim 1 or claim 2, characterised in that the writing fluid contains a preservative in the form of an 
jo isothiazolinone derivative. 

4. Use according to any one of daimsl to 3. chararterised in that the writing fludfe 
absorbent surfaces in the form of foUs. glass and erunref and for venting on 

35 Revendlcattons 

1. Utilisation, pour produire des marquages de couleurs pouvant dtre essuy£s k sec sur des surfaces asses non 
absorbantes. d\in liquide aqueux d'6criture qui corttient un colorant insoluble dans Ceau ainsl qu'un polymdre. 
caract6ris6e en ce que le polym&e e 

40 la temperature de formation rJUn fflm est sup6rieure k 60°C at dont le diamdtre des particules va de 0.02 & 1 fim 
et le liquide d*6criture contient 0,1 k 0.5 % en pokfe cfagent mouBant 

2. Utffisation suivant la revendication 1. caract6rts6e en ce que le rapport quantitatif du polyrr^re au colorant a una 
valeurde6:1 41:V 

45 : ■ ' 

3. UtiGsationsuivartf larev^ 

teur sous forme d\m d6riv6 dlsothiazoKnona. 

4. Utilisation suivant Tune des revemfcations 1 ft 3. caractfriste en ce 
so sur des surfoces lisses non absorbantes sous fo 

des tableaux en mati&e synth6tique et en 6mafl. 
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Abstract (Basic) : EP 558916 A : 

An aq. writing fluid (I) contains a water-insol. colour (II) and a 
finely-divided polymer with min. film-forming temp. (MET) above 30. deg 

. • •. c. (iii). ; ." . ' 

Pref. (Ill) has film formation temp, above 60 (pref. above 80) ! 
deg. c. and wt. ratio (III) : (II) » ( 6 : 1 ) - (1:1). (I ) contains a wetting 
agent and a preservative pref. an isothiazolinbne deriv. . ; 
• ; .. . y USE/ADVANTAGE - The invention provides an environmehtaLlly^neutral 
~ r ~ T ~^ r odoul^ ; . 

: markings made with (I) can be wiped off non absorbent surfaces withput 
smearing to: i ave a clean space for remarking as required, but aire ^ 
largely t unaffected by accidental contact with the hand etc . • 
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